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Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kitt zur 
Sichening einer Nippelverbindung zwischen Kohleelek- 
troden. 

Es isi bekannt, beim Betrieb elektrischer Stahl- 
schmelzofen Kohle- oder Graphitelektroden zu benut* 
zen, die wahrend des Schmelzens nach und nach ver- 
braucht warden. Um in kontinuierlichem Betrieb arbei- 
ten zu konnen, werden die Kohleelektroden immer wie- 
der durch Ansetzen neuer Elektrodenteile verlangert. 
Die Verbindung zwischen den Elektrodenteilen wird 
meist durch Schraubnippel hergestellt. Zur Sicherung 
der Schraubverbindung wird der Nippe! iiblicherweise 
noch verkittet. In der Kegel wird hierzu ein in der Hitze 
sich zu Kohlenstoff zersetzender Kitt verwendet. Dieser 
Kitt kann in verschiedener Weise auf die Verbindungs- 
stelle aufgebracht werden. Eine Moglichkeit besteht dar- 
in, den Kitt bei der Annippelung auf die Verbindungs- 
stelle aufzustreichen. Es ist aber weiterhin auch bekannt, 
Pech in Form eines Stiftes in Hohlungen des Nippels 
einzubringen. Wird die Kohleelektrode wahrend des 
Betriebes dann erhitzt, so lauft das Pech aus diesen 
Hohlungen aus und dringt in die Gewindegange des 
Nippels und der Gewindeschachtel der Elektrode ein 
und stellt dort eine Kittverbindung her. Die Festigkeit 
einer mit Hilfe eines Pechstiftes hergestellten Nippelver- 
bindung ist in vielen Fallen jedoch nicht ausreichend; 
insbesondere bei Temperaturen unterhalb von etwa 
400 "^C bewirkt die Verkittung mit Pech eine nur un- 
erhebliche Verfestigung der Nippelverbindung. 

Es ist zwar auch bekannt zur Verbindung von Koh- 
leteilen, wie Kohleelektroden, anders zusammengesetzte 
Kitte zu verwenden. So wurden beispielsweise Kohle- 
kitte aus Kunsiharz mil einem Zusatz an Kohlefiillstoff 
vorgeschlagen. Ein derartiger Kitt ist jedoch fiir die Ver- 
wendung in Form eines Stiftes nicht geeignet. Bei einem 
zu grossen Fiillstoffanteii ist er so fest, dass er aus den 
Hohlungen des Nippels nicht in die Gewindegange aus- 
fliessen wiirde. Bei Verwendung eines entsprechend ge- 



ringeren FuIIstoffanteils ware er zu fliissig, um zu Stiften 
verpresst werden zu konnen. 

Zur Vermeidung der geschilderten Nachteile der be- 
5 ' kannten Kitte schlagt die Erfindung einen Kitt zur Si- 
cherung einer Nippelverbindung zwischen Kohleelektro- 
den vor, der erfindungsgemass aus einer zu Stiften ver- 
pressbaren Mischung von hartbaren Kunstharzen mit 
Pech, Kohlefiillstoff und Dextrin besteht. Weiterhin wird 
10 die Verwendung eines solchen Kitts zur Sicherung einer 
Nippelverbindung zwischen Kohleelektroden in Aus- 
nehmungen der Elektrodennippel vorgeschlagen. 

Als besonders geeignet haben sich Kittmischungen 
u aus 25 bis 60 Pech, 5 bis 25 Dextrin, 20 bis 30 Vo 
Kunstharz und 10 bis 40 °/o Kohlefiillstoff erwiesen. 
Ganz besonders gute Ergebnisse wurden mit einer Kitt- 
mischung aus 30 bis 40 Vo Pech, 20 bis 30 Vo Kunst- 
stoff, 10 bis 20 «/o Dextrin und 20 bis 30 Vo Kohlefiill- 
20 stoff erzielt. 

Als Pechbestandteil wird vorteilhafterweise ein Pech 
mit einem Schmelzpunkt (nach Kramer-Samow siehe 
DIN 1995/U5) von 120 bis 180 °C, insbesondere 140 
25 bis 160 °C verwendet. 

Als Kunstharzkomponente wird vorteilhafterweise 
ein warmhartendes Kunstharz, vorzugsweise ein Kon- 
densationsharz mit einer Viskositiit von 50 bis 500 cP, 
30 insbesondere einer Viskositat von 50 bis 150 cP, ver- 
wendet. 

Als Kohlefiillstoff wird zweckmassigerweise Koks- 
staub, insbesondere mit einer maximalen Korngrosse 
3S unter 60 ,u verwendet. 

Die erfindungsgemasse Kittmischung lasst sich be- 
quem, z. B. mit einer Strangpresse, zu einem Strang ver- 
pressen, der in Stifte zerschnitten werden kann. Diese 
40 Kittstifte konnen in Ausnehmungen der Elektroden* 
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nippel untergebracht werden. Der Kitt kann jedoch auch 
als unverformte Masse in die Nippelbohrungen einge- 
presst werden. Die Konsistenz des Kitts ist derart, dass 
diese wahrcnd der Lagerung fest bleibt und aus den 
Nippelbohrungen nicht auslauft. Erst bei Erwarmung 
wird der Kilt fllissig und fliesst aus den Nippelbohrun- 
gen gut in die Gewindegange aus. Durch Verwendung 
eines warmehartenden Kunstharzes als Harzkomponente 
unter Vermeidung eines Hiirtezusatzes ist der erfin- 
dungsgemasse Kitt praktisch unbegrenzt lagerfahig. Wei- 
terhin werden gegeniiber den bisher bekannten Pech- 
stiften durch die erfindungsgemasse Kittmischung erheb- 
lich bessere Haftfestigkeiten erzielt. 

Im folgenden werden noch einige Ausfiihrungsbei- 
spiele erfindungsgemiisser Kittmischungen angegeben: 

Aiisfuhmngsbeispiel 1 
Bine Kittmischung bestehcnd aus 30,5 ^/o Pech mit 
einem Erstarrungspunkt zwischen 160 und 170 °C und 
einem Koksgehalt von 60 ®/o wurde mit 26 ^/o eines 
warmhartenden Kondensationsharzes, namlich Furfu- 
ryl-Acrolinharz nach US-Patent 2 956 040, 30,5 Vo 
Koksstaub mit einem maximalen Korndurchmesser von 
60 ,u und 13 Vo Dextrin vermischt. Aus dieser Kitt- 
mischung wurden Kittstifte hergestellt, die in zwei 
durchgehende radiale Bohrungen eines Nippels mit 
einem Durchmesser von 9 mm eingefuhrt wurden. Die 
so praparierten Nippel wurden zur Verbindung von 
Elektrodenabschnitten der Abmessung 180X150 mm 
verwendet. Die Nippelverbindung wurde sodann auf 
verschiedene Priiftemperaturen erhitzt und durch Auf- 
drehversuche die Festigkeit der Nippelverbindung bei 
den verschiedenen Temperaturen gemessen. Es erga- 
ben sich hierbei folgende Werte. Bei 200 20 mkg, 
bei 300 °C 36 bis 46 mkg, bei 400 °C uber 50 mkg und 
bei 500 uber 50 mkg. 

Ausfiihmngsbeispiel 2 
Eine vveitere Kittmischung wurde aus 33,3 Pech 
mit einem Erstarrungspunkt von 160 bis 170 °C, 
28,6 ^la eines warmhartenden Kondensationsharzes, 
namlich Furfuryl-Acrolinharz nach US-Patent 
2 956 040. 23,8 *»;o Kokssiaub mit einer maximalen 
Korngrosse unter 60 /t und 14,3 «/o Dextrin hergestellt. 
Die erzielte Festigkeit stimmt im wesentlichen mit der 
bei der Kittmischung nach Ausfiihrungsbeispiel 1 ge- 
messenen iiberein. 

A usfilhrungsbeispiel 3 
In einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel wurden 
35 ^/o Pech mit einem Erstarrungspunkt zwischen 160 
und 170 "^C, 30 eines warmhartenden Kondensa- 
tionsharzes, namlich Furfuryl-Acrolinharz nach US-Pa- 
tent 2 956 040, 20 Vn Kolksstaub mit einer maximalen 
Korngrosse unter 60 u und 15 ^/o Dextrin zu einer 
Kittmischung vcrarbeitet. Die so hergestellte Kittmi- 
schung ist brockeliger als die gemass Ausfiihrungsbei- 
spiel 1 und 2, stimmt aber in ihren sonstigen Eigen- 
schaften im wesentlichen mit diesen iiberein. 

Ausfiihrungsbeispiel 4 
Eine vveitere Kittmischung wurde aus 58 Pech 
mit einem Erstarrungspunkt zwischen 160 und 170 "^C, 
21 Vo eines warmhartenden Kondensationsharzes, nam- 
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lich Furfuryl-Acrolinharz nach US-Patent 2 956 040. 
16 Vo Koksstaub und 5 Vo Dextrin hergestellt. Im Auf- 
drehversuch wurden folgende Festigkeiten erzielt. Bei 
200 16 bis 17 mkg, bei 300 16 bis 17 mkg, bei 
3 400 23 bis 25 mkg und bei 500 °C uber 50 mkg. 

Die durchgefiihrten Aufdrehversuche zeigen, dass 
der erfindungsgem'asse Kitt bereits bei tiefen Tempera- 
turen, wie z. B, 300 ""C eine wirksame Nippelarretierung 
bewirkt und diese Arretierwirkung auch nach der voU- 
standigen Verkokung, bei etwa 500 ''C, beibehalt. Zur 
weiteren Erlauterung der Erfindung kann das in der 
Figur dargestellte Ausfiihrungsbeispiel dienen. 

In der Figur ist die Verbindung zwischen einem 
15 oberen Elektrodenteil 1 und einem unteren Elektroden- 
teil 2 dargesteilt. Die beiden Elektrodenteile 1 und 2 
sind durch einen Schraubnippel 3 miteinander verbun- 
den. Der Schraubnippel 3 weist in seinem oberen und 
unteren Teil horizontale durchgehende Bohrungen 4 
20 und 5 auf. In diesen Bohrungen 4 und 5 sind Stifte 6 
und 7 eingebracht, die aus der erfindungsgemassen 
Kittmischung bestehen. Beim Erwarmen der Elektrode 
fliesst der Kitt aus diesen Bohrungen aus und dringt 
zwischen die Gewindegange 8 zwischen Nippel 3 und 
25 den Elektrodenteilen 1 und 2. Beim weiteren Erwarmen 
wird der Kitt dort zersetzt und verkokt. 

PATENT ANSPRUCH I 
3Q Kitt zur Sicherung einer Nippelverbindung zwischen 
Kohleelektroden, dadurch gekennzeichnet, dass der Kitt 
aus einer zu Stiften verpressbaren Mischung von einem 
hartbaren Kunstharz mit Pech, KohlefuUstoff und Dex- 
trin besteht. 

35 PATENTANSPRUCH II 

Verwendung eines Kitts nach Patentanspruch I in 
Form eines Kittstiftes zur Sicherung einer Nippelver- 
bindung zwischen Kohleelektroden in Ausnehmungen 
der Elektrodennippel. 

UNTERANSPRUCHE 

1. Kitt nach Patentanspruch I, gekennzeichnet 
durch die Zusammensetzung aus 25 bis 60 ^/o Pech, 5 
bis 25 Vq Dextrin, 20 bis 30 Kunstharz und 10 bis 
40 Vo KohlefuUstoff. 

2. Kitt nach Unteranspruch 1, gekennzeichnet durch 
die Zusammensetzung aus 30 bis 40 Vo Pech, 20 bis 
30 Vo Kunstharz, 10 bis 20 Vo Dextrin und 20 bis 30 «/• 

50 KohlefuUstoff. 

3. Kitt nach Patentanspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein Pech mit einem Schmelzpunkt (nach 
Kramer-Sarnow) von 120 bis 1 80 ''C vorhanden ist. 

55 4. Kilt nach Unteranspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein Pech mit einem Schmelzpunkt (nach 
Kramer-Sarnow) von 140 bis 160 ®C vorhanden ist. 

5. Kitt nach Patentanspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Kunstharzkomponente ein warmhar- 

^ tendes Kunstharz vorhanden ist. 

6. Kitt nach Unteranspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Kunstharzkomponente ein Kondensa- 
tionsharz vorhanden ist. 

7. Kitt nach Unteranspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Kunstharzkomponente ein Harz mit 
einer Viskositat von 50 bis 500 cP vorhanden ist. 



8. Kitt nach Unteranspnich 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Kunstharzkomponente ein Harz mit 
einer Viskositat von 50 bis 150 cP vorhandea ist. 
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9. Kitt nach Patentanspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Kohlefiiilstoff Koksstaub vorhandea 
ist. 



Sigri Elektrographit GmbH 
Vertreten Albiswerk Zurich AG, ZQrich 



Anmerkung des Eidg.Amtes fur geistiges Eigentum: 
Sollten Telle der Beschreibung mit der im Patentan- 
spruch gegebenen Definition derErfindung nicht in Ein- 
klang stehen» so sei daran erinnert, dass gemass Art. 52 
des Patentgesetzes der Patentanspnich fur den sach- 
lichen Geltungsbereich des Patentes massgebend ist. 
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